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^4) Feuille pour documents de securite, ayant une imprimabilite elevde en mdme temps qu'une resistance a la 
circulation elevee. 

K7) L'invention concerne une feuille imprimable, ayant un 
rendu d'impression ainsi qu'une resistance a la circulation 
eleves. 

Au moins Tune de ses faces est traitee par une composi- 
tion comprenant au moins une charge et au moins un liant 
elastomere. 

Le iiant elastomere est choisi dans le groupe forme par 
les dispersions aqueuses de polyurethane, de copolymeres 
d'acrylate, de copolymere styrene-butadiene eventuelle- 
ment carboxyle, de polymeres dont Tun des monomeres 
est 1'acrylonitrile ou I'isoprene ou le neoprene, ou leurs me- 
langes. 

Application a la fabrication de documents de securite. 
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FEUILLE POUR DOCUMENTS DE SECURITE, AYANT UNE IMPRIMABILITE ELEVEE 
EN MEME TEMPS QU'UNE RESISTANCE A LA CIRCULATION ELEVEE 



L 5 invention concerne done une feuille ou un film utilisable pour 
fabriquer des documents de securite, qui est imprimable et qui 
5 possede un rendu d'impression eleve, ainsi qu'une bonne resistance 
a la circulation, notamment apres impression. 

L' invention concerne plus parti cul ierement des feuilles de papier 
pour billets de banque ou autres titres de valeur qui peuvent 
notamment etre imprimees par impression offset et/ou par impression 
10 taille-douce. Elle concerne en outre une composition pour le 
traitement de surface ou 1 * impregnation d'une feuille de fa?on a lui 
conferer simul tanement des proprietes de bonne imprimabilite et de 
resistance a la circulation. 

On sait que les documents de securite, par exemple les papiers pour 
15 billets de banque ou pour cheques ou tout autre titre de valeur 
comportent des moyens chimiques ou physiques d'authentification 
et/ou indicateurs de la falsification. 

En general, il est connu d'utiliser comme moyens chimiques, des 
composes qui reagissent aux agents de falsification utilises 
20 couramment par les falsificateurs. Ces moyens indicateurs de 
falsification reagissent par exemple aux acides (chlorhydrique, 
citrique, acetique, sulfurique, etc), aux bases (soude notamment), 
aux oxydants (eau de javel), aux reducteurs et aux solvants. 

II est aussi connu d'utiliser des moyens physiques 
25 d' authenti f i cati on . 
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Les documents de securite comportent toujours une impression 
superficielle et c'est pourquoi il est necessaire de realiser une 
impression de qualite superieure, a la fois en ce qui concerne les 
couleurs et le trace, de fa?on a rendre difficile leur imitation par 

5 des contrefacteurs. En general, le grand public n'est pas tres 
attentif a la qualite des dessins et/ou des impressions portes a la- 
surface d'un document de securite, mais les personnes averties comme 
les personnels des banques ou les commergants sont tres sensibles 
aux details d'un dessin, a la finesse et en general au rendu 

10 d* impression, et peuvent done juger de 1 ' authenticity d'un document, 
a Voeil nu ou avec une loupe. 

Le rendu d' impression est le fait que le trait obtenu par impression 
est parfaitement net, e'est-a-dire qu'il ne comporte pas de bavures 
ou en termes employes par Vhomme du metier de "feathering". - 

15 Or, selon la technique anterieure, le rendu d'impression sur les 
documents de securite est assez mediocre et il est done possible de 
les contrefaire facilement a 1'aide de photocopieurs couleur qui 
sont capables de reproduire presqu'exactement les tonal ites de 
couleur d'un document authentique. La contrefa?on n'apparaitra pas 

20 de fa?on evidente a l'oeil, meme d 5 une personne avertie, puisque le 
rendu d J impression du document authentique n'est pas suffisamment 
superieur a celui de V image reproduite par photocopie. 

Par consequent, pour des feuilles utilisables pour fabriquer des 
documents de securite, il est necessaire d'avoir un rendu 
25 d s impression eleves afin d'obtenir des impressions difficiles a 
contrefaire. 

La presente invention a pour but d'ameliorer le rendu d 9 impression 
d'une feuille destinee a la fabrication de documents de securite et 
ce, sans degrader la resistance a la circulation des documents 
30 imprimes et meme Vameliorer. 
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L 5 invention a aussi pour but d'ameliorer la resistance a la 
circulation de tels documents. 

La demanderesse a surmonte les prejuges de VHomme du Metier, a 
savoir qu'elle a fait subir un traitement de surface a la feuille, 
au moyen d'une composition particul iere, ce traitement etant un 
couchage. 

La demanderesse, apres avoir essaye de nombreuses compositions 
contenant au moins un liant et au moins une charge, est parvenue, de 
fa^on surprenante, a resoudre les probl ernes poses en utilisant une 
composition contenant au moins une charge minerale et au moins un 
liant elastomere, la charge minerale etant telle que sa surface 
specifique BET peut etre faible, par exemple de 5 a 20 m 2 /g> de 
preference environ 11 m 2 /g- 

II est parti cul ierement surprenant qu'une composition contenant un 
liant elastomere et une charge ayant une surface specifique meme 
faible n'augmente pas la receptivite de la feuille a la salissure. 

Le liant elastomere peut etre employe en melange avec d'autres 
liants habituellement utilises en papeterie. Des essais faits par la 
demanderesse ont montre que des liants comme Tamidon ou le PVA meme 
insolubil ises, ne permettent pas d'avoir la tenue de V impression 
necessaire aux documents de securite, lorsque ces liants sont 
utilises seuls. 

Le liant elastomere peut etre choisi dans le groupe forme par les 
dispersions aqueuses de polyurethane, de copolymeres d'acrylate, de 
copolymere styrene-butadiene eventuellement carboxyle, de polymeres 
dont Vun des monom&res est 1 'acrylonitrile ou IMsoprene ou le 
neoprene, ou leurs melanges. On utilise de preference un 
polyurethane. La composition peut comporter d'autres additifs 
dispersants, agents modificateurs de la viscosite, plastifiants, 
agents bacteriostatiques, fongicides par exemple. II n'est pas exclu 
qu'elle comporte d'autres agents d'authentifi cation ou 
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d' infal sificatioru 

La feuille a traiter selon V invention peut etre une feuille a base 
d'une composition cellulosique, partiellement ou totalement 
synthetique ou un film de mat i ere synthetique. De preference la 
5 feuille est un papier pour billets de banque. 

De fagon generale, la composition destinee a traiter la surface de 
la feuille selon V invention comporte : 

- 1 a 50 parties en poids sec d'au moins une charge ayant une 
surface specifique faible, de preference d'environ 11 m 2 /9 

10 - 2 a 40 parties en poids sec d'un liant elastomere, 

- eventuellement un agent plastifiant, 

- eventuellement d'autres additifs utilises en papeterie, la 
composition etant realisee en milieu aqueux et faisant au total 
100 parties en poids. 

15 On realise V invention selon 1e mode de realisation prefere 
suivant : 

On forme une feuille sur une machine a papier (a table plate ou a 
forme ronde) comportant eventuellement un dispositif de filigranage, 
a partir d'une composition de fibres de cellulose, par exemple de 
20 coton* On couche ensuite cette feuille sur une coucheuse a Tame 
d'air avec une composition aqueuse mentionnee ci-dessus. 

Le poids de la couche deposee est compris entre 1 et 15 g/m 2 en sec, 
de preference 10 g/m 2 en sec. 

Les feuilles fabriquees selon Tinvention peuvent etre imprimees en 
25 taille-douce et en offset, leur resistance a la circulation est 
testee selon les quatre criteres suivants : 

- resistance aux froissements a sec, 

- resistance aux froissements en milieu humide, 

- resistance aux frottements (basique, acide, oxydant, etc.) 
30 - resistance a la salissure. 
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Les resultats sont estimes visuellement (a Voeil nu ou avec une 
loupe) et par comparaison. 

On compare une feuille temoin n'ayant pas ete traitee avec une 
feuille traitee par les compositions pigmentees selon Tinvention. 
5 On observe que le rendu d 5 impression est nettement meilleur pour les 
feuilles realisees selon Tinvention et la resistance de la feuille 
a la circulation, notamment apres impression, n'est pas inferieure 
a celle du temoin. Dans certains cas elle a meme ete amelioree. 

Les exemples non limitatifs suivants permettent de mieux comprendre 
10 comment V invent ion peut etre mise en pratique. 

Les tests de resistance a la circulation (froi ssement et frottement) 
sont decrits dans Particle: WARING QUALITY OF EXPERIMENTAL 
CURRENCY-TYPE PAPERS, Journal of Research of the National Bureau of 
Standards, Volume 36, pages 249 a 268, mars 1946. 

15 Les tests de resistance a la salissure de billets de banque imprimes 
sont effectues de la maniere suivante: 

A, Salissure a sec 

On fait subir un froissement a chaque billet dans un appareil 
a froissement IGT. Puis on le defroisse manuellement. On le met 

20 dans un flacon qui ferme hermetiquement en presence de billes 

de 20 mm de diametre et de pieces de 10 centimes qui ont ete 
prealablement salies avec une poudre contenant des colorants 
jaune, brun, du noir de carbone et de la vermicullite. Le 
flacon est place dans un appareil TURBULA qui est mis en 

25 rotation pendant 15 min. 
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B. Salissure humide 

On fait subir au billet un froissement prealable. Puis on le 
place dans un flacon, comme ci-dessus, mais on ajoute de la 
poudre contenant les colorants et une composition de sueur 
artificielle. 

Les billets traites sont compares entre eux ou avec un billet temoin 
traite dans les memes conditions. On apprecie le degre de salissure 
visuellement ou on effectue une mesure de la blancheur. 

EXEMPLE 

On fabrique, sur une machine a papier, une feuille a partir d'une 
suspension aqueuse de fibres de cellulose, eventuellement en melange 
avec des fibres minerales ou synthetiques et autres additifs 
utilises en papeterie. 

On couche cette feuille a 1'aide d'une barre 2 MEYER, n° 0,4 avec 
une composition aqueuse comprenant, en sec par rapport a la 
composition total e: 



- un liant elastomere 

dispersion aqueuse de polyurethane 

POLYURETHANE V vendu par BAYER 



5,7 parties 



- une charge 

Kaolin calcine ALPHATEX 
vendue par ECC International 

surface specifique (BET, azote) : 11 m 2 /g H*5 parties 

- un agent plastifiant 

glycerine 4,5 parties 

Pour regler la viscosite on ajoute de la carboxymethyl cellulose. La 
viscosite finale est de 50 mPa.s, a temperature ambiante, mesuree 
avec un viscosimetre BR00KFIELD, mobile n°l, a 100 tours/min. Le 
poids de la couche en sec est de 11 g/m 2 . 
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On imprime cette feuille en taille-douce et on lui fait subir les 
tests de resistance a la circulation cites precedemment . 

On compare cette feuille a une feuille temoin real i see dans les 
memes conditions, le bain d 5 impregnation ne contenant ni la 
dispersion de polyurethane ni la charge. 

On constate que le rendu d' impression de la feuille realisee selon 
V invention est ameliore par rapport a celui de la feuille temoin 
et que sa resistance a la circulation n'a pas ete degradee. 
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REVENDICATIONS 

Feuille imprimable, utilisable pour fabriquer des documents de 
securite, ayant un rendu d* impression ainsi qu'une resistance 
a la circulation eleves, caracterisee par le fait qu'au moins 
Tune de ses faces est traitee par une composition comprenant 
au moins une charge et au moins un liant elastomere. 

Feuille selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le liant elastomere est choisi dans le groupe forme par les 
dispersions aqueuses de polyurethane, de copolymeres 
d'acrylate, de. copolymere styrene-butadiene eventuellement 
carboxyle, de polymeres dont 1'un des monomeres est 
1 'acrylonitrile ou IMsoprene ou le neoprene, ou leurs 
mel anges, 

Feuille selon Tune des revendi cations 1 et 2, caracterisee par 
le fait qu'au moins une des ses faces est couchee par une 
composition comprenant: 

- 1 a 50 parties en poids sec d 5 une charge minerale, 

- Z a 40 parties en poids sec d'un liant elastomere, 

- 0 a 5 parties en poids de glycerine, 

- eventuellement d'autres additifs utilises en papeterie. 

Composition selon la revendication 3 3 caracterisee par le fait 
qu'elle comprend : 

- 1 a 50 parties en poids sec d 5 une charge minerale ayant une 
surface specifique d'environ 11 mVg* 

- 2 a 40 parties en poids sec d'un liant polyurethane, 

- 0 a 5 parties en poids de glycerine, 

- eventuellement d'autres additifs utilises en papeterie, 

- de Veau pour faire au total 100 parties en poids. 
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